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Cette invention concerne la production d'enre- 
gistrements photographiques et des matieres pho- 
tographiques utilisees dans ce but. 

En raison du prix tou jours croissant de l'argent, 
il est devenu important, ces dernieres annees, de 
reduire la quantite d'argent utilisee (sous forme 
d'halogenure d'argent) dans la matiere photogra- 
phi que. Le but de la presente invention est de 
fournir un procede et des matieres pour la produc- 
tion d'enregistrements photographiques, grace a 
quoi on peut obtenir une densite donnee de 1'image 
avec une quantite reduite d'argent 

Un procede de reproduction photographique qui 
comprend les stades suivants : on expose la ma- 
tiere photographique, qui inclut une couche-sup- 
port revetue d'une couche contenant un halogenure 
d'argent dans un liant durcissable et aussi un 
melange generateur de couleur et sensible a la 
chaleur, et un agent de developpement dont le 
produit d'oxydation forme dans le developpement 
est capable de durcir le liant; on developpe I'image 
latente ainsi formee, en traitant la matiere avec 
une solution alcaline aqueuse, ce qui durcit ainsi 
les portions de la couche d'halogenure d'argent 
en contact avec 1'agent de developpement oxyde, 
on elimine les portions non durcies de cette cou- 
che, et ensuite on chaufle la matiere photogra- 
phique formant ainsi une image coloree qui ren- 
force I'image d'argent constitute au cours du deve- 
loppement. 

Dans une autre caracteristique de l'invention, le 
melange produisant de la couleur sous Taction 
de la chaleur est dans un liant durcissable et se 
trouve dans une couche adjacente a la couche con- 
tenant de Phalogenure d'argent. Puisque la den- 
site finale de I'image est constitute a la fois par 
l'argent et le colorant I'existence de I'image coloree 
reduit la quantite d'argent qui serait autrement 
indispensable pour obtenir la meme densite. 
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L'invention inclut aussi une matiere photogra- 
phique nouvelle qui comprend une couche-support 
couverte d'une couche contenant un halogenure 
d'argent dans un liant durcissable, un melange se 
colorant a chaud, et un agent revelateur dont le 
produit d'oxydation forme pendant le developpe- 
ment est capable de durcir le liant. 

Le melange donnant un colorant peut se trou- 
ver dans une couche adjacente a la couche d'emul-^ 
sion d'halogenure d'argent. ■: 
II est preferable d'employer de la gelatine comnie' 
liant durcissable sensible dans la couche d'emuM 
sion d'halogenure d'argent et dans la couche 
contenant le melange se colorant a chaud, le cas * 
echeant. ? ; 

Cependant on peut utiliser d'autres Hants' 
durcissables, comme Palcool polyvinylique et une 
polyacrylamide modifiee (le brevet britannique 
n° 967.208 decrit une polyacrylamide convenable). 

II est preferable que le revelateur soit present 
dans la couche contenant Phalogenure d'argent, 
mais il peut se trouver dans la couche contenant 
le melange se colorant a chaud si elle existe. 

Par melange se colorant a chaud, on entend un 
melange qui comprend un generateur de couleur 
ainsi qu'un agent de copulation et un solide inso- 
luble dans 1'eau et fusible a 60-200°, cette matiere 
solide fusible etant susceptible, a l'etat fondu, de 
dissoudre soit le generateur de couleur, soit 1'agent 
de copulation, soit les deux. Ainsi, lorsque le 
melange est chauffe et que le solide fond. 1'agent 
de copulation peut se coupler avec le generateur 
de couleur pour former un colorant stable. Des 
exemples de melanges convenables produisant un 
colorant a chaud sont decrits dans le brevet anglais 
n° 1.031.542 au nom de la demanderesse. Cette 
demande decrit un melange produisant de la cou- 
leur a chaud a base de colorant triazenique repon- 
dant a la formule I : 
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Rp-N = N-N^ 

SQ2-R3 • 

(dans laquelle R x et R3 sont des groupes aryle sub- 
stitues ou non, et R 2 est un methyle ou ethyle), un 
compose azoi'que qui copulera avec le triazene et 
un solide fondant entre 60 et 150°, qui a Petat 
fondu est un solvant du triazene du compose azol- 
que de copulation precedemment nommes. De tels 
composes azoTques de copulation convenable sont 
le resorcinol, phloroglucinol, naphtol, ou Ies ani- 
lides d'esters cetoniques. Des solides convenables 
fondant entre 60 et 150° sont Pacetanilide, la ben- 
zoine et la furoine. D'autres melanges convenables 
produisant une coloration a cbaud sont decrits 
dans le brevet britannique n° 989.382. Cependant, 
dans la demande anglaise n° 3.243/64, et le bre- 
vet anglais n° 989.382, indiques ci-dessus, les soli- 
des decrits ont des points de fusion inferieurs a 
150°. On peut utiliser dans la presente invention 
d'autres solides fusibles a point de fusion supe- 
rieur, par exemple la benzanilide. D'autres me- 
langes convenables sont decrits dans le brevet des 
Etats-Unis n° 2.663.654* 

Le ; revelateur pref ere $st 1'bydroquinone. mais 
d'autres agents de, tannage revelateurs peuvent etre 
^utilises,; comme le catechol; - ou le pyzogalloL . 

On ; peut utiliser ; une combinaison de revelateurs 
,dqnt ; les : produits , d'oxydation ont un ; , eff et tan- 
nant. Gornme exemple d'une telle combinaison, on 
peut citer 1'hydroquinone et la 1- phenyl - 3 pyra- 
zolidinone. Si le revelateur se trouve dans n'im- 
porte quelle couche, autre que celle qui contient 
I'halogenure d'argent, il se diffusera dans cette 
couche immediatement apres application. 

La matiere exposee peut etre traitee par immer- 
sion dans la solution alcaline aqueuse, ou par 
application de celle-ci a l'aide dun rouleau ou 
d*un procede analogue. Bien que n'importe quelle 
solution alcaline puisse etre utilisee pour effectuer 
le developpement, la soude est preferable. II est 
souhaitable que le developpement soit arrete apres 
un temps (determine pour chaque matiere) en im- 
mergeant la matiere dans un bain acide, par exem- 
ple, un bain aqueux d'acide acetique. 

Pendant le developpement, I'halogenure d'argent 
expose est reduit en argent et le . revelateur est 
oxyde. Son produit d'oxydation durcit le liant 
associe a. I'argent revele, et se diffuse aussi dans 
la couche adjacente contenant le melange qui se 
colore a chaud, si toutefois cette couche est pre- 
sente. Le produit de revelation oxyde diffuse direc- 
tement en remontant dans la couche adjacente si 
celle-ci est au-dessus de la couche d'emulsion d'ha- 
logenure d'argent, ou diffuse en descendant direc- 
tement si cette couche est sous la couche d'emul- 



sion d'halogenure d'argent. Le produit oxyde du 
revelateur diffuse tres peu lateralement, ainsi, si 
la couche contenant le melange sensible a la cha- 
leur existe. elle est durcie par le produit d'oxyda- 
tion exactement dans les zones durcies de la cou- 
che d'emulsion d'halogenure d'argent. Apres deve- 
loppement et durcissement de la couche contenant 
l'eraulsion d'halogenure d'argent, et- de l'autre 
couche s'il y en a une, les parties non durcies des 
deux couches sont otees. Cette suppression est effec- 
tuee par lavage de la matiere a Teau 'chaude, ou, 
si la gelatine sert de liant dans les deux couches, 
on peut immerger la matiere dans un agent dena- 
turant la gelatine, cpmme une solution de salicy- 
late de sodium. 

Apres lavage, il reste une image en- relief conte- 
nant I'argent dans le liant durci, et, si elle est la, 
une image en relief de la couche adjacente cor- 
respondant exactement a l'image en relief en ar- 
gent. La matiere qui porte cette image en argent 
est alors chauffee, si bien que le melange sensible 
a chaud se colore. II s'est ainsi constitue une 
image coloree qui renforce l'image d'argent. 

Le procede de l'invention est illustre par les 
dessins joints, dans Iesquels : 

La figure 1 montre la matiere necessaire a l'in- 
vention avant traitement; 

Les figures 2, 3 et 4 montrent des etapes sue- ; 
cessives Hu traitement de la -matiere; ^ --.-^M 

La figure 5 , montre la matiere finale apres expo- 
sition et traitement; ; ■ ; : 1;^".. 

Ainsi, dans la figure I, une couche 1 d'emulsion-: 
d'halogenure dlargent dans la; gelatine contient auss'i ' 
de Thydroquinone et un melange produisant uh 
colorant a chaud. Cette couche d'emulsion 1 est 
appliquee sur un support 2. Ces n 05 1 et 2 ont la 
meme signification dans toutes les figures suivantes. 

Dans la figure 2, la couche d'emulsion 1 est 
exposee a une lampe 4 a travers un negatrf 3. 

Dans la figure 3, on voit la couche d'emulsion 1 
apres developpement par une solution alcaline. Les 
zones 5 montrent I'halogenure d'argent reduit, for- 
mant une image positive d'argent, laissant les zones 
vierges 6. 

Dans la figure 4, on voit la couche d'emulsion 1, 
apres suppression par lavage a l'eau chaude, des 
zones 6 vierges non durcies, laissant en relief les 
zones 5 de l'image d'argent. 

Dans la figure 5, on a chauffe la matiere, Les 
zones notees 5 dans la figure 4 sont maintenant 
indiquees par 7, et sont plus sombres pour moh- 
trer que, en fait, une image coloree a ete formee 
dans ces zones, ce qui renforce l'image d'argent 
formee precedemment. 

Le poids normal d'enduit pour la matiere d'emul- 
sion d'halogenure d'argent est de 50 k 80 mg/dm 2 . 
Grace au procede de cette invention, on peut le 
reduire a une valeur de 2 a 15 . mg/dm 2 , tout 
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en obtenant une meme densite de Pimage, en eco- 
nomisant ainsi une grande quantite d' argent. 

Les emulsions d'halogenure d'argent utilisees 
dans cette invention peuvent etre sensibilisees opti- 
quement et chimiquement de la maniere habituelle. 
L'exemple suivant illustre l'invention : 
Exemple. — Pendant 60 heures, a 35°, on traite 
dans un broyeur a galets 12 g de \fif$* - tolyl- 
thio - 2',5' - dimethoxy - phenyl - 3 - methyl - 3,4' - 
toluene sulphonyle triazene, 28 g de benzanilide, 
120 ml de gelatine aqueuse a 5 %, et quatre gouttes 
d'argent antimoussant « Silcolapse 437 » vendu par 
LCI. Ltd. 

Pendant 60 heures, a 35° on traite dans un 
broyeur a galets une autre dispersion contenant 
8 g de « Brenthol AS » (anilide de Pacide 2 - hy- 
droxy- 3 - naphtoTque), 28 g de benzanilide, 120 ml 
de gelatine aqueuse a 5 % et quatre gouttes de sil- 
colapse. 

On melange 62,5 ml de chacune des deux dis- 
persions, avec 208 ml de gelatine aqueuse a 5 %, 
40,5 ml d'hydroquinone aqueuse a 5 %, 37,5 ml 
d'une emulsion stable de bromure d'iode, et on 
en enduit une base transparente et flexible pour 
obtenir un poids d'enduit de 11 mg/dm 2 d'argent; 

L'enduit sec est expose derriere un coin optique, 
a une source standard de 735 metres-bougies pen- 
dant 1/5 de seconde puis traite de la f agon sui- 
yante : 1 _ . ; . - , -.K;...:,.: 

. 1 ° On applique sur la surface , . de remulsion 
une solutidn 3e soude aqueuse a 5 % ; a Paide 
d'un.TOuleau applique a environ 2,5 cm/s; ;( , . j 
,. r 2° Apres 10 secondes de; developpement, PenSuit 
est immerge 10 secondes dans un bain : d'arret 
d'acide acetique aqueux a 5 % pour eviter une 
revelation et un tannage ulterieurs; 

3° Les regions ni revelees, ni tannees de l'en- 
duit sont otees par immersion dans l'eau chaude 
(au moins 50°), et l'enduit est seche. A ce moment 
Pimage est faite seulement d'argent et de gelatine 
tannee; 

4° Enfin, on chaufle l'enduit a. environ 160°, 
pendant 5 secondes, en le placant entre deux pla- 
ques metalliques chauflees. 

La reaction du triazene sur le < Brenthol » donne 
une image dense, coloree en bleu. 

Les densites maxima et les valeurs de contraste 
des images avant et apres le chaufEage final pro- 
duisant la coloration sont : 





Contraste 


D. max. 




3,75 


1,25 




11,5 


3,5 
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Une portion d'enduit qui est fixee, lavee, sechee, 
et soumise au chaufEage selon Petape 4 ci-dessus, a 
une densite optique de 1,90. 

RESUME 

1° Un procede de reproduction photographique 
qui inclut les etapes suivantes : on expose la ma- 
tiere photographique, qui comprend une couche- 
support revetue d'une couche contenant un haloge- 
nure d'argent dans un liant durcissable, et aussi 
un melange se colorant sous Faction de la chaleur, 
et revelateur de Phalogenure d'argent, dont le pro- 
duit d'oxydation forme par le developpement est 
capable de durcir le liant, on developpe l'image 
latente d'argent ainsi formee dans la matiere pho- 
tographique ci-nommee, en traitant cette matiere 
a Paide d'une solution aicaline aqueuse, ce qui 
durcit ces portions de la couche contenant Phalo- 
genure d'argent en contact avec le revelateur oxyde, 
et on elimine les portions vierges de ladite couche, 
et ensuite on chauffe la matiere photographique 
constituant ainsi une image coloree qui renforce 
Pimage d'argent formee lors du developpement. 

2° Une variante du procede selon le point 1°, 
dans laquelle le melange se colorant a la chaleur 
,;est avec .un liant durcissable, et se trouve dans 
une. couche adjacente a la couche a teneur d'halo- 
:genure.d'argenti^=r; U.;. .. J V*v 
( : 3° Une : matiere photographique qui inclut , urie . 
f couche-supj)ort, portant urie couche a teneur d'halo- s 
genurfc d'argent dans un liant durcissable, et aiissi' 
un melange se colorant a la' chaleur, airisi qu'un 
revelateur, dont le produit d'oxydation forme par 
developpement est capable de durcir le liant. 

4° Une matiere photographique qui inclut une 
couche-support portant deux couches, dont Pune 
contient un halogenure d'argent dans un liant dur- 
cisseur, et Pautre comprend un melange se colorant 
a la chaleur, et dans au moins Pune des couches 
se trouve un revelateur dont le produit d'oxyda- 
tion forme est capable de durcir les Hants. 

5° Une matiere photographique selon le point 
1° ou 2° ci-dessus qui presente les caracteristiques 
suivantes prises isolement ou selon les diverses 
combinaisons possibles : 

a. Le revelateur est l'hydroquinone; 

6. Le liant durcisseur est la gelatine; 

c. Le melange qui se colore a chaud est Pun 
des melanges decrits dans les brevets francais 
n° 1.363.505 ou n° 1.421.954. 

Soci&6 dite : ILFORD LIMITED 
Par procuration : 
J. Casanova (Cabinet Armengaud jeune) 
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